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Die Substanzen sind wie oben angegeben g«ordnet; bei den vier ersten Metallen wachst der Leitungscoefficient, hoi deni iunften Motall 1st er constant, bei den folgenden sechs Metallen nimmt or ab. In-dessen widersprechen sich die liesultate- viell'ach, zumal die Abhangig-keit von der Temperatur in hohem Grade durch die Hearbeitung und von freinden Beimengungeu beeinilusst seheint; HO noigt Kupfer, je nach Herkunft und Phosphorgehalt, bald Zunalnne, bald Aimahme der Leitungsfahigkeit niit der Temperatur. In den moiH ton Fallen hat man die Leitungsfahigkeit als lineare Function der Temperatur darstellen konnen, in auderen inusste eino quadratinche benuty.t werden.
Die Krystalle leiten die Warnus nach vernchiedenen Richtungeu selbstverstandlich verschioden. J ean netaz l) hat. dio Rognl i^efunden,
dass die Rich t ung der g rosy ten  thormiHc.hon   LtutungH*
fiihigkeit parallel ist. der Ric.htung der groHNten Spalt-
b a r k e i t.
Zum .Beweis fiihrt er 51 krystallinische Sul>Htan/en an, untor denen Mich nur 2 befindeii, welchi*- der Regel widerHprechen, wahrend f» nioh un-bestimmt verhalten. Die Kryntalle geboron meiHt do»i rliombuiuiriseiuMi oder quadrati.schen System an, nur awoi hexagonalo werden namhai't gemacht (Smaragd und Nephelin) und diene gorado verlnilten tnirh tm-bestiinmt. Also ist das Gesetz moglicher Weiso auf beHtimiutt^ Kry.stall-systeme einzuschrauken.
Beim Uebergang in den- lliiKBigen ZuKtand ittulert Mich auch <li«' Leitungsfahigkeit, Barns2) findet bei Thymol tune Abnahme von 1.'! Pme, (S. 99). GrdHser schcint die Aondorung fur MIH zn Ht»in, ileHH^n Leitungsfahigkeit fast fiinf Mai so gross int wie die den WaHH«*r«. Schnee hat jecloch kauiu die halbe Loitungnfalngkoit den WaHttafH,
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